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Es ^nirde geftmden, daB man neue wertvoUe 
Azofarbstoffe erhalt, wenn man Diazoverbindun- 
gen dir Benzol- oder Naphthalinreihe oderTetrazo- 
verbindungen mit Abkommlingen des 4-Oxy- 

5 6-ammopyrimidins kuppelt und die so erhaltlichen 
Azofarbstoffe gegebenenfalls in ihre Metallkom- 
plexverbindungen uberf iihrt. Als derartige Ab- 
kommiinge des 4-Oxy-6-aniinopyrimidins kommen 
beispielsweise in Frage: 2, 4-Dioxy-6-aminopyri- 

10 midin,' 3-Phenyl-2, 4-dio3^-6-aminopyrimidin, 

3- Methyl-2, 4-dioxy-6--aminopyrimidin, 2-Thiol- 

4- oxy-6-aminopyrimidin, 3-Phenyl-2-thiol-4-oxy- 
6~aminopyrimidin, 4-Oxy-6-amina-2-cyanamino- 
pyrimidin. 

15 Je nachdem, ob die verwendeten Diazokompo- 
nenten Sulf onsauregruppen und/oder Carboxylgrup- 
pen enthalten oder nicht, eignen sidi die erhaltenen 



FarbstofFe zum Farben von Wolle, BaumwoUe, 
Viskosekunstseide tmd Papier oder als Pigment- 
farbstoffe. Die neuen FarbstofiFe ergeben auf den ao 
genannten Fasermateri alien voile klare gelbe Tone 
von guter Alkali- und Saureechtheit. Obwohl die 
Kupplui^sfahigkeit der Barbitursaure bekannt ist, 
war cs nicht ohne weiteres vorauszusehen, dafi 
auch ihre Stickstoffabkammlinge kuppeln und Farb- as 
stoffe von den genannten Eigenschaften liefem 

wurden. 't> • ■ 1 * 

Beispiel I 

2i>7 g (=Vio^^O i-Aminobenzol-2-carbon- 
saure-5-sulfonsaure werden in 200 ccm Eiswasser 30 
mit 25 ccm techn. Salzsaure angeriihrt und mit 
6,9 g Natriumnitrit ausdiazotiert. Die Diazover- 
bindung wird zu einer Losung von i2,7g 
(==Vio Mol) 2,4-Dioxy-6-aminopyrimidin in 
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500 cent Wasser tinif jo g 'Soda gegeben. Der ge- 
bildete rein gdbe Monoazofarbstoff wird duith 

- Zugabe yon Kodisalz abgeschieden, isoliert tind 
; getrocknet. £r farbt Wolle in klaren; :gdbien Tonen. 
5 ■ 

BeispieJ 2 

12,7 g C~ Vio ^ol) 2, 4-Dioxy-6-aminppyrimi<iin 
! werden in 500 ccm Wasser mit 30 g Soda gelost 
10 und 2S,Qg (= YioMol) der BiazQverbinduQg aus 
l-AniinQ^2H)xyiiaphtiialm-4rsiilfotisaure zttgege- 
; ben. Der gebildete MonbazofarbstofiF wird isoliert 
. und dnrch Kbchen mit Chromacetat in essigsaurer 

- Loisung am RuckfluB in. die Chromkomplexverbin- 
15 dung Tiberge£uhrt. Der wie ublich isoHerte, chrom- 

: haltige Farbstoff farbt Wplle aus dem schwefel- 
sauren Bade in klaren, blaosticlngroten Tonen. 

I Beispiel3 

40,2 g (= Yj^o ^ol) 3, 3'-Diaminodiphenyihani- 
stQff-4f 4'^-disulf onsaure werclen. in 500 ccm Wasser 
mit 50 ccm terhn. Salzsaure und 13,8 g Natrium- 
' nitrit tetnuotiert. Die Tetrazolosung lauft zu einer 
as Losung von 30^4 g (= Vio ^^1) 4-Oxy-6-aniino- 
2-cyanaminopyriniidin in 500 ccm Wasser und 60 g 
Sodal Der, wie ublich, isolierte und getrocknete 
Diazofarbstoff farbt BaumwoUe und Fasem aus 
regenerierter Cellulose in klaren gi:unsticiugen 
30. Gelbtdnen, die neutral und alkalisch sehf gut itzbar 
' sind. 



Beispi^l 4 . 

21*7 g (~ Vio i-AminobenzoI-2-carbon- 
5aur«-4-stdfonsaure werden in 200 ccm Eiswasser 
mit 25 ccm techn. Saksaure angeruhrt und mit 35 
6,9 g Natriumnitrit diazotiert. Die Diazoverbin- 
dung lauft zu einer Lofeimg von 15,2 g (= Yio Mol) 
4-Q3gr-6-amino-2-cyanamin<^yrimidin in 500 ccm 
Wasser un4: 30 g Soda. Der mit Kochsalz aus- 
gesalzene, isolierte und getrocknete Monoazofarb- 40 
stofiF ist ein gelbes Pulver^ welches aus wafiriger 
Lostmg Papier in selu* klaren, lichtechten grun- 
stich^gelben Tonen farbt 

Beispiel 5 

25,3^ (=Via^°^) i-Aminobenzol-2, 5-disulfon- 
saufe werden in 250 ccm Eiswasser mit 25 ccm 
Salzsaure und 6,9 g Natriumnitrit diazotiert. Die 
Diazoldsung lauft zu 20,3 g (== Yi© Mol) 3-Phenyl- 
2, 4-<iio3qr-6-aminqpyrimidin in 300 ccm Wasser 50 
und 3og Soda. Der, wie ublich, isolierte Monoazo- 
farbstoff farbt Wolle in gelben Tonen an. 
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Verf ahren zur Herstellung von Azof arb- 
Stoffen, dadurch gekennzeidmet, dafl manDiazo- 
verbindungen der Benzol- oder Naphthalinreihe 
oder Tetrazoverbindungen mit Abkommlingen 
des 4-OxyH5-aminop3rrimidins kuppelt und die €0 
so erhaltiichen Azofarbstoffe gegebenenfalls in. 
ihre Metallkomplexverbindungen uberfuhrt. 



